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Hans-Jurgen Schafer RitterstraBe 36 4060 Viersen 12 

Beschreibung 

5 

Vorrichtung zur Beschichtung von e i terp I atten mit losungsmittelfreien 
Lackschichten. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde.eine Vorrichtung 
verfugbar zu machen.mit der es mdglich ist.im Vorhanggieftverfahren Leiter 
10 platten mit losungsmittelfreien Lachfilraen zu beschichten.ohne da& die 
Gefahr von Luftblasen- und Ltfsungsmitteleinschlussen zwischen den Leitern 
mit geringem Abstand besteht. 

Das VorhanggieBverfahren wurde in der Patentschrift US-PS 4230793 be- 
schrieben, Zur Erzielung gleichmaBiger Lackschichten ist eine moglichst 

15 niedrige Lackviskositat erforderlich. Diese niedrige Viskositat fuhrt 
jedoch dazu,daB der Lack von den Leiterkanten ablauft.( Kantenf lucht) 
und somit eine ungenQgende Kantenabdeckung erzielt wird . Dieses Pro- 
blem wurde in der EP 0075537 beschrieben und erf indungsgemaB durch zu- 
gabe von feintei 1 igem Fullstoff gelost- Die erforderliche Viskositat 

20 wird erst bei FestkGrperanteilen von 33-40% erzielt, 

Diese hohen Losungsmittelanteile machen eine sehr langsame und aufwendige 
Trocknung erforderl ich.Es besteht insbesondere bei engen und hohen Lei- 
terzugen die Gefahr von Luftblasen und Lbsungsmitteleinschltissen- 
Dieses Problem wird durch die erf indungsgemaBe Vorrichtung gelost. 

25 Die Leiterplatten werden in einem Kuhlspeicher vorgekOhlt und dann 
mit erhitztem 15sungsmittelfreiem Lack beschichtet- 

Die erf indungsgemaBe Vorrichtung besitzt eine temper ierbare Lackwanne(l) 
in die von unten Lack aus aus einem temperierten VorratsgefaB (2) gepumpt 
wird. Dieser wird mit einer beheizbaren Walze ( 3) geschbpft und dann 

30 auf einem beheiztem Rakel (9 ) von Lbsungsmittel befreit. Durch 
parallel angebrachte Inf rarotstrahler (4) wird restliches LGsungsmittel 
entfernt- Dieser Beschichtungseinheit ist ein Kuhlspeicher (5) vorge- 
schaltet.der die Leiterplatten abkuhlt. Das Losungsmittel wird in einem 
Kiihler (6)kondensiert und in den Vorratsbehaiter (2) zuruckgefiihrt, 

35 Die gekuhlten Leiterplatten werden mit einer Transporter nrichtung (7) un- 
ter dem Lackvorhang (8) hindurchgefiihrt und beschichtet. 
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Anspruche: 

■ 

Anspruch 1 

Vorrichtung zur Beschichtung von Leiterplatten mit IGsungsmittelfreien 
5 Lackschichten dadurch gekennzeichnet, daB eine beheizbare Walze (3) mit 
einem Durchmesser von vorzugsweise l5-25cm in einer rinnenformigen beheiz 
baren Wanne (1) mit einern 3-5 cm grGBerem Durchmesser angeordnet ist,daB 
an der Waize (3) ein beheizbares RakelbLech (9) angebracht ist.uber dem 
parallel hierzu Inf rarotstrahler (4) angebracht sind. 

10 

Anspruch 2 

Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet,daB der Beschichtungs- 
walze(3) ein Kuhlspeicher (5) vorgeschaitet ist. 

15 Anspruch 3 

Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daB die Lackwanne (1) 
eine Bodenfiffnug besitzt. 

Anspruch 4 

20 Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daB auf der beheizba- 
ren Walze (3) zwei breitenverstellbare Abstreifrakel(IO) angebracht sind. 

Anspruch 5 

Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daB am Ende des Rakel- 
25 bleches (9) zwei Infrarotstrahler^nkrecht angeordnet sind. 

Anspruch 6 

Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daB unterhalb der In- 
frarotstrahler (4) iiber dem Transportband(7) Fotozelien angebracht sind* 
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